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Abstract 



tTl? textile composite laminate having a plurality of absorbent textile material webs has 1. 

at least one fluid-absoiting double-layered outer web, which distributes the absorbed fluid in all 
directions and cames it away from the upper face to the lower f&ce. 2. at least one adjoining spacing 

Z^S."^.^^ I"? • f accumulating web. absorbing fluid to a greater extent 

than tne outer web and spacing web. 



Data supplied from the esp@cenet database - 12 



Europalsch«s PatoittamF 
@ European Patant Office 






Offlee ourop^n des brevats 



@ Vdrefrendichungsnummar: 0 631 860 A1 



europAische patentanmeldung 



@ Anineldenummer : 9410B54B.2 
@ Anmeldetag : 03.06.94 



@ InL a«: B32B 5/26, A61F 13/46 



Prforltat : 04.06.03 DE 4318500 



@ VerdfTentllchungatag der Anmaldung : 
04.01.95 PatentNatt 9901 



@ Benannte Vertragsstaatan : 

AT BE CH DE FR GB IT U LU NL 6E 

(g) Anmelder: KSchar, WMr, Dr. 
Mosaitslrassa 11 
D-95152 Mbltz lDE) 



@ Erflnder : K5cher. Vtfalter, Dr. 
Mocartstrassa 11 
D-9S1$2 Selbhz (DE) 

@ Vaitretsr : Webar, Dietar, Dr. al d 
Patantanwalta 

Dr. Wabar. SalTfert Dr. Ueko 
PostbchOI 45 
D-65051 Wiaabadan (OQ 



FIQsslgkaltaabaoibiarandar TaxlHstoffvarfaund. 



(g) Ein flussigkaitsabsorbiarandar TexUtatofNar- 
bund mit mahraran saugfSihigan Taxtilmaterial- 
bahnen weldt 

1. wenigatens eine flussigkeltensauoanda, 
die angesBugte Russlgkelt in alia Richtungan 
vartaiende* von dar Obartlache zur UntarRScha 
abfQhrenda doppelacNchtigo Au&enbahn. 

2. wanlgeiena eine ateh danan anachliaaende. 
Russigkeit weiterleitande Abstandshaltebahn 
und 

3. wanlgstons aina ROsslgkelt otMor ale die 
Aii&en- und Absianddhaltabahnen absorbieren- 
de Speicheibahn auf. 
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In verschiedenen Lebensbmichen besteht die 
Notwendigkeit. Ftussigkelten von einer Oberfliche, 
Inebesondere von der Karperobsrfldche von Men- 
schon Oder Tieren. drundlich und schiwii abzuf Ohren, 
Eine solche Notwendtfikeh besteht beispMswelse Im s 
Sportbereich. wvo man bei Sportlem cxier Pferden 
Schweia von der Hautschnall zu entfernen hat da die 
Verdunatung aonot zu unerwunschten AbKOhtungen 
fuhren wQrde. Insbafiondere besteht ein soldier B»> 
darf aber im medizlnlschan Berelch. urn K&perflfi». io 
sigkelten. wie SchweiO. Urin» Blut oder echwaeh alka* 
lische bzw. achwach aaure Losungen von der Kdrpar- 
oberflSche oder Qber haupt eus dam Korperbereteh 
abzuaaugen. Beispiele hIerfOr slnd Inkontinente, 
Battnisser, Dauorliegepatienten oder f rtech Oparier- is 
te, die in ihran Batten Kofperflussigkeiten abschef- 
den. 

Es ist bekannt, saugfahfge Textilmatoriaiien aus 
ainar odor mehreren Textilmatanalbahnan zu ferti- 
gen. um ROselgkeiten von schwitzenden KArparpar- 20 
tien Oder nflasandan Bezirken dee Urogenitalbe- 
reichs oder WOndregionen zu entfernen. Solche be- 
kanntan Textilstoffe bestehen bebpielsweise aue 
Baumwolle, Baumwofkniachungen. Zellwolle. Zell- 
etoff Oder MikrofaservliesBn. Zum Schutz von Kief- 25 
dung und Mdbelstucken gegen austretende FUsslg- 
keitsind solcha eaugfahlgen Materialien haufig mit ei- 
nerflusslgkertsdichten Schlctil, z. B. aua Gummioder 
Kunststoffblie, abgedeckt Solche Textllinaledaiien 
abaorblaren die Flusaigkait von dar Korparobarfiaoha 90 
zwar sehnall. doch blelbt die Haul des Anwendere un- 
enwQn&cht lange dam nasson Medium ausgesetzt 
was be! laiftbewegungan und rasuttlerender Verdun* 
etungzu geaundheidichen Storungen fuhren kann. Im 
Krankenhausberelch mOssen solche als Unlerlagen 35 
verwendeten Materialien stSndIg gawechseltwerden, 
wenn der Kranken nicht ISnger als zutrfiglich in der 
selbstproduzlarten NSaae (lagan soil, 

Weiterhm sind auch Matarlalian bakannt, die un- 
mlttdbar nach der EinnSsaung Entfeuchtungsakth/l- 40 
titen anhArickaln und bereita nach zehn MInuten Ein- 
wirkungszait nur noch ca- 3 bte 5 % physiologisch un- 
bedenMlche Restfeuchte aufwelsen. Solche Materia- 
lien, die vorwiegend im Hygieneberelch und als Ue« 
geunterlagen verwendet werden. enthalten Qudlsal- 45 
ze aus modifizierten Acrylaten odor dergleichen. die 
ein Vielfaches ihras Eigengawk:htBs an RDfialgkalt 
aumahmen. Der Neehtell solcher Materialien besteht 
darin, daQ sia nur zu ainmallgem Gebrauch geeignet 
und daher Wegwertartikel sind, da die Fiasslgkelts- 90 
aufnahme dieser Materialien irreversibel IsL 

DiedarErnndungzugrundonegendeAufgabe be- 
atand nun darin, flQeslgkettsabsorblerendo Materiali- 
en Tu bakommen, dio FlOsargkertmSgllchstrasch von 
einer Oberflfiche deran abzlehen, da& Ihr an diese S5 
Oberflache angrenzender Bereich einen Restfeuch- 
tlgkettswen von mdgllchst unter 5 % hat und sich da- 
her Irocken' anf uhlt, wabel dieses f iOssigkaitsabaor- 



bierende Material wisdarverwendbar sein soJL 

Erfrndungsflemaa ist der flQsslgkeitoabsofble- 
rendo Textllstoffvertmnd mit mehreren seugmhigen 
Textiimatertalbahnen dadurch gekennzeichnet, daft 
er 

1. wenigstens etna flOasigkeitaansaugende, dia 
angeaaugte Plussigkeit in aUen Rlchtungen ver* 
taiisnde, von der Oberfliche zur Untarnaeha 
dopppelschlchtlge Auftenbahn. 

2. wenigstens erne sich daran anscNieOende, 
FIQsslgkelt welterleitende Abstandshaltarbahn 
und 

3. wenigstens eine Flussigkek starker aid die Au- 
aen- und Abstandshalterbahnen abaorbierande 
Spelchartiahn aufweist 

Die doppel&chk:htlge AuOenbahn verteilt auf ih- 
rar Oberflache Flussigkaiten. wia KerperflQssigkei. 
tan, schnell in alle Richtungen, wihrand dia kaplllar- 
aktiva Untar&alte durch permanenten 
Ruasigkeitssog die Oberflache trocken hdit Die 
Spelchefbahn saugt die FIGs&lgkeit durch die Ab- 
standshaltart»hn hindurch und halt die FIQsslgkalL 
Die Restfeuchtigkatt dar AuOenfltehe der Aufien- 
bahn liegt dadurch stats auf einem niadiigan Wart, 
wie untar 5 so da& auf der kdipernalmi Seite des 
Textilstoffverbundes das GafOM aines trockenen' 
Griffs entsteht und keine unangenehme Senkung dar 
Hauttemparatur rasultiert wahrend shh die Flussig- 
keit in dar kdrparfarnen Textllbahn ansammelt Ober- 
raschenderwetse hat die Abstandshalterbahn die 
Funktion, da& die in der Spelcherbahn angasammelte 
Rflssigkelt nicht wieder zurOck in die Autonbahn ge- 
prelU wird. salbst wann auf den Texilletoffverbund 
nach der Erf indung Druck ausgeGbtwIrd, wla Im Falls 
der Verwandung als Uegeunteriage. 

Der erfindungsgema&e l^xtlistoff^rtund lat 
nicht auf die obengenannten drel Artan von Textilma- 
tertalbahnan beachrankt, sondem kann zusStzliohe 
Bahnmaterialien enthaltan, dia aberfQr dia Erf Indung 
nicht weaentlich slnd. Berspielsweise kann der Textll- 
stoffverbund auf der AuOenaeite derSpeichefschwht 
mit einer fIDsslgksltsundurchidsslgen Kunststoffblle 
Oder Oummischicht ubefdeckt seln, um einen Austritt 
von FlGss^keh en der korperfernen Obernache zu 
verhlndarn. 

In dem erfindungaoamS&an Texltstoffifarbund 
kfinnen die einzalnen Bahnrnaterialien lose ubei^in- 
andaigelagt weiden, was jedoch vielfach, insbeson- 
dere bei Liegeunterlagen fOr Krankenhausar. das 
Richten erschwert. Aus diesem Grund konnen die 
elnzelnen Bahnmaterialien insgesamt Oder teilwebe. 
vollflachig oderortlKh. wie entlang den RSndern, mil- 
e'lnander veftnjnden sein. Die erflndungsgemfiBen 
Bahnen k5nnen, wenn sle nicht fral ObersinanderUe- 
gen. als Schichten textiitechntsch anehander ange- 
wlrkt, angewebt oder auf andere bekannte Welse mi^ 
einandar verbundan weidan. Die Bahnen k6nnan 
aber auch beispielsweise durch Ultrasdhall, 
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Ndhwirkteehnik, Steppstjchtechnik, durch Klebeme- 
thoden Oder anderweitig miteinanderverbundan war- 
den. 

Im Falle, daQ nach hSuflger Benutzung die Mate- 
rlallen weggeworfen werden sollen, 1st es erwOnscht, s 
die einzelnen Materfalien recyden zu konnen. FQr die- 
sen Fall ist ea erwOnscht die eintelnen Bahnen oder 
Schichten sortengleich mitainander zu vertlnden, wie 
belsplelaweise die Baumwollschichten untarebiandar 
• und die Poryesterschlchten untereinender. wobei die io 
sortenfremdan Schlchten untereinender jedoch nicht 
verbunden warden. 

Die aufgenommene Russigkeit in alien Rtehtun- 
gen verteilende Aulienbahn besitzt auf ihrerfiuBefen 
Oberfiacha. die In BerQhrung mit derzu trocknenden is 
Oberflache, wie manschllchftr Haul kommt. zwedc- 
mSWg eine Aufrauhung, die das Trockenheltsgefahl 
dioser Oberflache noch veretirkt da eine aufgerauh- 
te Au&enschicht nteht voUndchlg an der Kdfperhaut 
anliegt 

Dleee AuOensohioKt beateht zweckmaOlg aus en 
neih flQsslgkeltsdurchiasslgen Zwelf Ifichenstoff. wo- 
bei die im Inneren des VertHindes (Isgende Fiache 
gOnetlgerweiee aus Mikrofasergarnen beateht, die 
der AuOenflflche permanent Ndeee entziehen. Sol- 2$ 
Che auf gebrduchllchen TexUlmaechlnen herstellbare 
Zweiflachenstoffe vertellan die RQsslgkeft echnell 
und gteiehmaajg in aile horizontalen Richtungen und 
vartikalen Richtungen und enuiehen der Oberflache 
Flussigkeit durch hohe Kaplliaraktivltat der Mikrofe- so 
eergarne (z. B. 100 f 8B bzw. 152 f 252). Die belden 
FIfichen sind in dieeem Fall vollfldchig miteinander 
verbunden. 

Beisplele fur edche 2weif lachenstoffe sind sei- 
che mIt einer oberen RSche aue einem Polyeatergam 39 
25 f 22 und elnar unteren Rflche aue Polyeetermlkrfr- 
garn. z. Poiyesiar 100 f 88 oder 152 f 262. 

Solche an suh bekannten ZweiflSchenstoffa ha- 
ben ROseigkeheaulhahmekapazititen bis etwa 690 
gAn2. aind aber hlnalohtllch Oruckbeiaetungen ineta- 40 
bll. so dafi die auTgenommene ROsslgkelt durch 
Druck ganz oder teiiweise wieder hinausgedmckt 
wild. Bel dem erflndungagemSBen Verbund wird die 
Flussigkeit aber durch die AbsUndahalterbahn hin- 
durch in die Spelcherschicht gedriickt und in dieser 45 
absorblerl 

Einen Shnllchen Effekt wie mft Hilfe der geeehll- 
derten Zweiflachenstoffe bekonwnt man, wann man 
an deren Gtelle zwei einzdnen textiliechniach nIcht 
varbundene Rdchengeblide verwendat die analog 50 
dem Zweiflachensteff aufgebaut sind. BeTspieiswel- 
se kann als flussigkeilsaufriehmende Serte eln aufge- 
rauhler. hydrophober. fluseigkeitedurchlaesiger Ve- 
lourstoff aus Polyestergarn 25 f 22 varwendet wer- 
den, der mit einem aus PoiyestermikrofBsergam her- 55 
gestelltan Stoff hlnterlegt let 

Die Abstandshaltartiahn diant einersafts der Wei- 
terleitung dervon der AuOenbahn eufgeeaugten Flus- 



sigkeit zu der Spelcherbahn, endererseils aber der 
Verhinderung eines HOssIgkelterOcldluasee von der 
Spelcherbahn zur Auaenbahn. Da&ein solcher ROe- 
sigkeltsrOckfluB ganz Oder zumindest weitgehand 
verhindert wird, selbst bel AusObung einea Oniekes 
auf den Texiilstoffveit>und nach der Erflndung, ist 
Gberraachend. Dieee Eigenschaft dea erfindungage- 
maflen Varbundas 1st f Or daa Wohlbefinden und die 
Gesundheil von DauartiegapaUantan. die mit Ihrem 
Kerpergewlcht den Verbund langf risUg balastan» von 
groGUerBedeutung. 

Die Abstandshatterbahn kann beiepielaweise aus 
Abdtandagewirken von der Doppelrasehel beatehen. 
deren eine Nadelbaire aus nomialem Polyestergarn, 
z. B. 25f 22, die gegenuberllegende dagegen aus Po^ 
lyestermikrogarn gewlrkt 1st wobei der elgentliche 
Abstandshalter beisplelswaiae aue monof lien Polf3- 
den. wie 63 dtex f 1. besteht Diese AbstBndshalta^ 
bahn kann ak>er auch aus einem giobI6chrigen Tull- 
etoff beatehen, vorzugswalse aus einem 
normaltltrlgen Polyeatergarn els Oberaeite und el- 
nem Polyestermikrogam als Untersette. Schlieaiich 
kann diese Bahn auch aus den untarschladllchsten 
textilen Rdchengebilden bestehen. dfa infolge Dvas 
Quarsehnltts den Abetand der Auftenbahn von der 
Spekmerbahn eigaben und die RQssigkelt von der 
AuOenbahn zur Spelcheifeahn weltarlalten, wie 
PlOschStoffe von der Rundstridonaschine, deren 
Pluschhenkal aus normaltitrlgem Polyestergarn und 
deren Grundbindung aus Potyestaimikiogarn beate- 
hen. 

Die Spelcherbahn ist der elgentliche ROsslg- 
keltsabsorber des erfindungsgemaaen Tertiistoff- 
verbundes, wobei ihre Speicherkapazllfit letztlich die 
Feuchtigkeitst>elastbarkelt des Systems bestlmmt 
Mitzunehmendem Gewicht dieser Bahn wkd nach ak 
ner Faustregel die Feuchtigkeitsabsorptton dea erf In- 
dungsgemaiien Verbundes geeteigert 

Die Spelchert>ahnen kOnnen vollfiachlg mh dem 
Textilvefbund nach der Anmeldung odor mit einer zu- 
sStzlich anzubringenden nSsseundurehtasaigen Fdi- 
enbahn oder auch atreifenfBrmig Ot>emlnanderoa- 
iegt eingendht eIngeschweiBt oder auf andere Wei* 
se verbunden werden. 

Bevorzugte Matarlallen fOr die Spelcherachfeht • 
aind Stof fe oder Vlleae aus Baumwdle oderZellwoUe, 
modifizierter Zellwolie oder apezielien Mikrof^ser- 
konatrukttonen. 

Die folgenden Beispieie dienen derweiteren £r- 
Ifluierung der Erfrndung. 

Zur BesUmmung dee fur die QualHSt des Erfln- 
dungsstoffes wesentlichen Restfeuchtegehattes 
wurde fblgendes Aggregat enUinekelt: 

Ein Metatl&tempei in der GrSQa von SO emidrflekt 
mit einem Hubdmck von 0,2 t»ar auf den Priif ling. Die 
Frequent der Hubbawegung liegt bei 70 Hz. Nach 
SminOtigar dynamischer Druckbelastung wird der 
Pruf ling aue dem Aggregat genommen und ein 50 cm? 
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Im Faile einer Durchnissung von 400 g/m^ be* 
tragi die Restfeuchte ea. 5,1 %. 

Balsplsi 3 

6 

Al8 Au&enbahn wird ein Polyestervelour von der 
Kettwirkmaschlna E 28 n^t alnem Gewldlt von elwa 
1 00 gfm^ ruckseitig mit einsm ca. 130 g/kh> sdiweran 
Polyeatenmikrogarngestrlclc von der 28er Rundstricfc- 

TO masehlne voliriachig abgedeokt Dieoe aus me\ Fid- 
Chan bastehanda Bahn tst mlt ainar Abatandshaltor- 
bahn hinteiiegt, die aus einem Polyesteipluschstarf 
mh einem Gewicht von ca. 140 g/m^ besteht Der auf- 
gmnd aeiner Konstruktlon maaig hydrophlla PlOsch- 

1S henkel aus PaTyestergarn dtex SO texturiert wild ao- 
fon von einer kapillaraktiven Grundlegung eua 152 f 
272 entwaasert und die sleh hler aammalnde NSasa 
wffd unmittalbar an die darunterliagenda Speicher- 
bahn abgegeben. die in diesem Anwendungsbeispiel 

20 aue doppeleeitig gewebtem Baumwollatoff mit einem 
Gewicht von 310 g/m* beeteht 
Del Restfeuchta botragt 3,7 %. 

Belspiel4 

Em elaetbcher, von der Rundetrfcknoaachlne 
2Sar Tallung hergestaDtor Piattlaratoff mlt ainem Ge- 
wicht von ca. 220 g/m2 besteht aia einer ongeiaiihtan 
OberaeHe aus Polyester 25 f 22 und einer UntarMka 

90 aua Polyastarmlknogarn 100 f 88 und hat bei einem 
Gesamttiter von 125 dtex ein Gewicht von ca. 200 g 
(Au&enbahn). 

Die Abetandehaltertahn besteht aus einem Plat- 
tlerstoff. von der Rudcstnckmaschine hergestdtt. rnt 

ss einem Gewicht von ca. 120 g/m^, der au9 einem Po- 
iyeetergar n 1 1 0 dtex und einem Baumwollgarn Mm 50 
Im Gewichtsverhaitnis von ca. 30/70 % besteht Die 
Baumwollseite wind an die Speichertahn angalegt 
DIe&e 1st ein von der Rundstrldonaachlne 1Ber 

40 Tellung hergestalltar BaumwollpiOsch mit einem Ge- 
wicht von 300 g/m* mit einem Anleil von ca 14 % Po- 
lyester im Grund und 66 % Baumwdie im PlQsch. 

Mittels Ultraschalltechnik Isteine nasseundurch- 
lassige Schicht aus einem kochwaschfesten Polyura- 

4s than rrat einem Gewicht von ca. 90 g/m^ an die Schicht 
angeechweilU. 
Raatfeuchte 2,g2 %. 
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gro&es saugfdhlges l.dschpapier mit einem stati- 
sdien Druck von 200 m/m* f Qr die Dauar von. 1 0 min 
auf die Hautberuhmngaseite das PrQf lings aufgelegt 
Die NSaaeeufhahme des Ldaohpapiers isl die fiasis 
Erreehnung der Restfeuchtigkettsprozente derOber- 
nache das Erfindungsgegenstandas. 

Diese mrt der beschriebenen Schneiltestmetho- 
de ern^ttelten Restfeuchtigkeitswerte sind wesentli- 
Che kennzahlen fOr den zu erwertenden Anwen- 
dungskomfort des Schlchtstoffes nach der Erfln- 
dung. 

Bel8|»iel1 

Die AuBenbahn isfc ein Zweiflfichenstoff von der 
Kettwirkmeschine E 28. Die im Gebrauch dem Kdrper 
zugewandta aufgerauhte RSche besteht aus einem 
Polyestergarn 25 f 22. RQckseitig ist elne Rache aus 
PoiyestermikiDgarn 100 f 86 angewirkt Bei einem 
Geaamttiter von 125 dtex weiat diese Bahn ein Ge< 
wlcht von ca. 200 g/iM^ auf. 

Untar der AuQenbahn llegt Abstandshalter- 
bahn ein PoiyestertOllsloff mit einem Gewicht von ca. 
100 g/m2 aue Polyesteigarn 25 f 22, der auf einer 
Kettwlrkmaschlne E 28 hergestallt ist und eftwa 75 Lo- 
Cher pro Quadratlnch aufweisL 

Die Speicherbahn Ist ein auf der Rundstrtckma- 
schlne 18ar Teliung mlt 3,7er PlaUne hergesteliter 
Pluschstoff mit einem Gewicht von 275 g/m^, dessen 
Grundlegung aus 17 % Polyeatergarn 110 dtex und 
dasaan ROaehiagung aus B3 % Im Rlngsplnnverfah- 
ran hergesteliter Baumwolle Nm 40 {= 83 %) besteht. 
Restfsuchte 3.9 %. 

Beisplel 2 

Die AuOenbahn ist ein Zweiflfichenschichtstoff 
von der Kettwlrkmaschlne E 28. Die Im Gebrauch 
dem Korperzugewandte aufgerauhte f=lBche besteht 
aus einem Polyestergarn 25 f 22. Ruckseitig ist eine 
TOche aus 152 f 272 Poiyestermlkrogarn angewirkL 
Bel einem Geaamttiter von 202 dtex weist die Bahn 
ein Gewbht von ca. 225 g/m^ auf. 

Die Abstandshalterbahn ist ein Abstandsgewirke 
von der rweinadeibarrigan Raschei mit einem Ge- 
wlcht von ca. 75 g/m' mit einem Querschnitt von ca. 
2 mm. Der zwischen den Nadelbarren iiegende ab- 
standhaltende Pdfaden ist ein monofiles Poiyaster- 
garn In der SlSrfce von S3 f 1 . Die der Aufienbahn zu- 
gewandte Seite des Abstandsgewirkes ist aus einem 
Polyesteigarn 25 f 22. die der Speicherbahn zug»> 
wendte FIdche aus einem Polyeslarmlkrogarn 100 f 
88 hergestellL 

Die Speicherbahn Ist sin von der IBer Rund- 
strlckmaschine unter Verwendung einer 3,7er Platine 
aus modif izierten saugflhigen Zellwollgarnen herge- 
stetiter Piuschstoff mit einem Gewicht von ca. 310 
g/wi*- 



1. Flussigkelteabscrbierender Textiistoffverbund 
mit mehroran saugfahigen Textiimateriaibahnen, 
dadureh gekennzelchnet, da& or 
66 1. wenigstens eine fiOssigkeitsansaugende, 

die angesaugte Flusaigkeit in afle RIehtungen 
verteiiende, von der Oberflache zur Unterfla- 
cha abfuhrende doppeischichtige AuBen- 
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fiioOes saugfahiges Loschpapiar mit 9lnem statl- 
achen Druck von 200 mAn* fur die Dauer von 1 0 min 
auf die HButberuhrunflsselte des Priif lings aufeaiagt 
Die NSsseaufnatime des Ldschpapiers ist die Bases 
Errechnung dar Rastfeuchtlgl<oll8proreiite derOber- 
flaclie das Erflndungsgeganstandes. 

Dieee mit der beschriebenen Schnelltestmatho- 
de ermlttelten Reatfeuchtigkeitawerte sind wesentfi- 
Che Kennzahlen fOr dan zu arwartenden Anwen- 
dungskomlbrt des SchrcMstorfes nach dar Erfln- 
dung. 

BalapM 1 

Die Au&enbahn Ist ein 2weif1achen8toff von der 
Kettwirkmaschine E 28. Die im Gebrauch dem Korper 
zuoawandte aufgarauhte Fliche beateht aus einem 
Polyestergarn 25 f 2Z ROdcseltlg l8t eino Rficho aue 
Polyestermikiogarn 100 f 88 angewirkt Bat einam 
Geaamttiter von 125 dtex waist dieae Bahn ein Ge- 
wIcM von ca. 200 gAn^ auf. 

Unler der AuBenbahn liegt ais AbstandshaJtar- 
bahn ein Polyastertullatoff mh einem Gewichtvon ca. 
100 g/m» aus Polyestergarn 25 f 22, der auf einer 
Kettwrlonaschlne E 28 hergestallt ist und atwa 75 Lj^ 
cl>er pro Quadratinch aufweist 

Die Speicherbahn iet ein auf der Rundstrickma- 
achine iSar Taiiung mit 3.7er PlaUne hergeatelltar 
PlOschsloff mit einem Gewicht von 276 gAn«, dessen 
Gnindiegung aus 17 % PolyestBrgarn 110 dtex und 
deeeon PlOachlegung aus 83 % im Ringspfnnverfalv 
ran heigestairter Baumwolle Mm 40 (= 83 %) bastaht 
Restfeuchte 3.9 %. 

Belaplel 2 

Die Au&enbahn ist ein Zweiflfichenschichtstoff 
von der Ketiwirkmeschine E 28. Die im Gebrauch 
dam KArpar zugewandte aufgarauhte Rflche bastaht 
aus einem Polyestergarn 25 f 22. ROckseitig ist eine 
Flache aus 152 f 272 Polyeslefmlkrogarn angewirkL 
Bel einem Gesemttlfeer von 202 dtex waist die Bahn 
ein Gewicht von ca. 225 g/m^ auf. 

Die Abstandshalterbahn ist ein Abstandsgewirice 
von der rweinadelbarrigen Raschel mit einem Ge- 
wicht von ca, 75 g/k^a mit einem Querechnitt von ca. 
2 mm. Der zwischen den Nadelbafren iiegende ab> 
standhaltende Potfaden ist ein monoFiles Polyester- 
garn in der Stirfce von 53 f 1 . Die dar Au&anbahn zu- 
gawandte Salte des Abstandsgawirlcas Ist aus einem 
Poiyestergarn 25 f 22, die der Speicherbahn zuge* 
wandte Fliche aus einem Poiyestermfkrogarn 100 f 
88 hergaetsllt 

Die Speicherbahn ist ein von der 18er Rund- 
etrickmaschine unter Verwendung eIner 3,7er Platlne 
aus modlflzlerten saugfahigan Zailwollgarnen herge- 
steiiter Pluschstoff mit einem Gewicht von oa, 310 
g/ma. 



Im Falle einer Durchnassung von 400 g/m> b&- 
trSgt die Restfeuchte ca. 5,1 %. 

BelspM 3 

5 

Als Aui^nbahn wird ein Poiyestarvelour von der 
Kettwirkmaechine E 28 mit einem Gewicht von etwa 
100 g/m2 rQckseltlg mit einem ca. 130 gMi^ echweren 
PoIyeatermiiCTt>gamgeatriclcvondBr28erRundstrick- 

10 ma&chlne vollflfichig abgedeckt DIese aus zwei Ri- 
Chen bestehende Bahn Ist mit elner Abstandshalter- 
bahn hintarlegt, die aus ainem PdyesterpfQcchstOfr 
mit einem Gewicht von ca. 140 g/m* besteht Darauf- 
grund seiner Konstruktion mfiftig hydrophile PlOsch- 

jfi henkel aus Polyestergarn dtex 60 lexturiert wlnl ao- 
fort von einar kapillaraktJven Grundiegung eua 152 f 
272 entwassert, und die sich hier samnr>elnde NSsse 
wild unmittelbar an die danjnterliegende Speicher- 
bahn abgegeben. die In diesam Anwendungsbeieplel 

20 aus doppelseitig gawebtem BaumwoOatorf mit einem 
Gewicht von 310 g/im^ besteht 
Del Restfeuchte batrdgt 3,7 %. 

Beiepiel 4 

25 

Ein elasUscher, von der Rundstrlclcmaschlne 
28er Teilung hergestellter Plattlerstoff mrt einem Ge- 
wicht von ca. 220 g/m^ besteht aus einer angerauhten 
Obenselte aus Polyester 25 f 22 und einer Unterselte 

so aus Polyestermikrogarn 100 f B8 und hat t>ei einem 
Gesamttiter von 125 dtex ein Gewicht von ca. 200 g 
(AuBenbahn). 

Die Abstandshalterbahn besteht aus ainem Plat- 
tlerstoff. von der Ruckstrickmaschlne heigestellt mit 

w einem Gewicht von ca. 120 g^m*. der aus einem Po- 
lyestergarn 110 dtex und eInam Baumwollgam Nm SO 
im Qewlchtsverhfiltnis von ca. 30/70 % besteht. Die 
Baumwollsehe wird an die Speicherbahn angelegt 
DIase ist ein von der Rundstrlckmaschlna 18er 

40 Teilung hergestellter BBumwollpiusch mit einem Ge- 
wicht von 300 gAn2 mit einem Anteil von ca. 14 % Po- 
lyester im Grund und 88 % Baumwolle im PlOsch. 

MltMa Ultraschalltachnlk Ist eine nSssaundurch- 
lassige Schicht aus einem kochwaschfesten Pdyure- 

45 than mit einem Gewicht von ca. 90 gfrr^ an die Schicht 
angeschweiat 
Restfeuchte 2,92 %. 



so Patentanspruche 

1. Flus8igl(eitsabsorbiarender Textllstoffverbund 
mit mehraran saugShlgen Textllmatarialbahnen. 
dadureh gekennzeiehnet, da8 er 

1. wanlgstans elna flQsslgkeltsansaugende, 
die angesaugte Russigl^rt in alle Richtungen 
verteilende. von der Oberf iSche zur Unterfia- 
che Bbfuhrende doppelschichtige Auften- 

4 



7 
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a 



bahn. 

2. wenigstsns «lne sich daren anachlieftende, 
Flussigkeit wattarleltBnde Abetanddhatter- 
bahf\ und 

3. wenlgstens efne ROesigkoit starker als die s 
Auaen- und Abstandehaltartahnen abaorbie- 
rande Speicherbahn aufwaist 

2. Textllstoffvarbund nach Anspruch 1. dadurvh 
0Bkennielehnafl; daa die Au&enaeite der Au&en* io 
bahn au^erauht ist 

3. TextUstoffvarbund nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch g«kannzalchnot» daQ die AuBenbahn due 
ainem Zwelflfichenstoff oderzwel nichfc mitalnan- t« 
darverbundenen FISchen besteht deren Innere 

BUS einem Mikrofasefgarn gafertigt iaL 

d. Textllatoffverbund nach Anspruch 3, dadurch 

gakennaalchnat, da& die Auftenbahn auf ihrer zo 
Oberflfiche aus afnam Polyaatarvelour und dar* 
untaraua einem Polyestermikrogarngaatiick ba- 
staht 



bis 9, dadurch gakennxelchnat daa die einzel- 
nen Bah nan inagesBrnt oder tallwalsa voilfldchig 
Oder MIfch miteinander verbunden aind. 

11. Textilatoffverbund nach elnam dar AnaprOeha 1 
bl8 9, dadurch eakannzaichnat. daa die alnzal- 
nen Bahnen gatrennt voneinandar voiiiegen. 

12. Textllatoffverbund nach atnam der Anspruehe 1 
bte 11, dadurch gakanrRslchnot, daQ die Spei- 
cherbahn auf Ihrer Auaenaeite mit einer Kunsl- 
ataffblie verbunden ISt 
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5. TextilstoffverburKl nach einem der AnaprQche 1 25 
bis 4. dadurch gvkeniiMlchnot, daa dia Ab- 
standshaitorbahn aus einem Tulletoff aus hydro- 
phobem Textllmakerlal besteht 

6. TaxtllstofNarbund nach einem der Ansprtiohel so 
bis 4, dadurch gakaniaelehnet daa die Ab- 
atandahalterbahn aus einem Gewlrka von dar 
zweinadalbarrigen Raschelmaschine besteht, fur 
daran eine der Auaenbahn zugewandten Seite 
Norrrwl lltergam 25 f 22 und fQr die andera 8eite ss 
ein Mikrofasergam 152 f 252 und fOr den ab- 
atandshaltendan Polfeden ein Polyestergarn 53 f 

1 etngewlrktlst 



7. Textilatoffverbund nach einem der Anspruche 1 40 
bis A, dadurch o^kennseiehnet daa die Ab- 
atandshalterbahn aus einam flOaslgkeltedurch- 
lasstgen Maechenstoff besteht dessen die Au- 
aenbahn barGhrande RSche aua lexturtertem 
Polyestergarn und dessen die Speicherbahn be- 46 
rQhrende Rficha aus Mikrofasergarn bestaht 

8. Texillstoffverbund nach etnam der AnsprOche 1 
bis 7, dadurch 9okannialetinat daa die Spal- 
cheibahn aua einem poiyeslierfraien Baumwoll- so 
Oder ZelKvonstoTf besteht 



9. Taxtitatoffverbund nach ainem dor AnsprOch© 1 
bis 7, dadurch gakannzalehnat daa die Spei- 
cherbahn aus einem BaumvrallplO&chstoff mIt ss 
Polyaatargarn ala Orundbindung beateht 



10. TaxtilatofNerbund nach einem der Anspruche 1 
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